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BESCHREIBUNG 



FASERBAHN MIT FORMGEDACHTN I SEF FEKT UND VERFAHREN/ 
EINEM FASERBAHN- PRODUKT FORMGEDACHTN I SE I GENSCHAFTEN 
ZU VERLEIHEN. 

1. GEBIET DER ERFINDUNG UND VERWANDTER STAND DER 
TECHNIK 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Faserbahn 
mit Formgedachtniseffekt aus naturlichen und/oder 
synthetischen Fasern und ein Verfahren, einer 
Faserbahn aus naturlichen und/oder synthetischen 
Fasern Formgedachtniseigenschaf ten zu verleihen (der 
Begriff "Bahn" bedeutet im folgenden ein gewebtes 
bder nicht gewebtes Textilerzeugnis) . 

Unter den bekannten herkonunlichen Faserbahnen finden 
sich gewebte und nicht gewebte Textilerzeugnisse aus 
naturlichen oder synthetischen Fasern oder einer 
Mischung davon. 

Vor kurzem wurde ein nicht gewebtes Textilerzeugnis 
vorgeschlagen, welches aus einem aus einer 
Formgedachtnis-Harzf aser und einem 

Formgedachtnis-Harzkleber bestehenden nicht gewebten 
Textilerzeugnis mit Formgedachtniseffekt hergestellt 
ist (japanische Of fenlegungsschrif t 252353/1986). Es 
wird erwartet, dafUr eine Vielzahl von 
Anwendungsmoglichkeiten zu finden. 



Im allgdj^nen haben nicht gewebte Text^^rzeugnisse 

die folgenden Nachteile, weil sie dadurch 
hergestellt wurden, daB man kurze Fasern mit einem 
Kleber verbindet: 

(1) Sie neigen dazu, dicker zu sein, 

(2) sie neigen zu ungleicher Dicke und Festigkeit, 
weil eine gleichformige Verteiiung des Klebers 
schwierig zu erreichen ist, 

(3) sie weisen wegen des Klebers hohe 
Produktionskosten auf. 

Die aus dem oben erwahnten he rkonuti lichen 
Formgedachtnis-Harz hergestej.lten nicht gewebten 
Textilerzeugnisse weisen diese Nachteile ebenfalls 
auf* In Kombination rait natiirlichen oder 
synthetischen Langfasern oder Garnen weisen sie 
zusatzlich die folgenden Probleme auf: 

(1) Urn die natiirlichen oder synthetischen Langfasern 
oder Garne auf die Lange einer 

Formgedachtnis-Harzf aser mit zuzuschneiden, ist 
ein zusatzlicher Verf ahrensschritt erf orderlich, 

(2) ein weiterer zusatzlicher Verf ahrensschritt ist 
erforderlich # um ein gewohnliches gewebtes 
Textilerzeugnis aus natiirlichen oder 
synthetischen Langfasern oder Garnen auf ein 
nicht gewebtes, aus Fasern aus 
Formgedachtnisharz und einem Kleber aus 
Formgedachtnisharz bestehendes Textilerzeugnis 
mit einem Kleber zu laminieren; 



(3) dies^zusatzlichen Verfahrensschritte heben 
zusi^Lich zu <3em teuren Kleber di^ 
Produktionskosten weiter an. 

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, schlugen die 
Erfinder der vorliegenden Erfindung ein Verfahren 
zur Herstellung eines gewebten Tertilerzeugnisses 
anstelle eines nicht gewebten Textilerzeugnisses aus 
einer Faser mit FOrmgedachtnispolymer allein Oder in 
Kombination tnit einer naturlichen Oder synthetischen 
Faser vor (Japanische Patentanineldung 259525, 1988) . 

2. AUFGABE UND ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG 

Die vorliegende Erfindung wurde gemacht, um nicht 
nur gewebten Textiierzeugnissen sondern auch nicht 
gewebten Textiierzeugnissen einen 
Formgedachtnisef fekt ohne die oben erwahnten 
Schwierigkeiten zu verleihen. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht 
demgemafi darin, eine Faserbahn mit 
Formgedachtniseffekt zu schaffen, welche eine aus 
einer naturlichen Faser und/oder einer synthetischen 
Faser hergestellte Bahn und eine Schicht umfaflt, 
welche durch Auftragen eines Pulvers aus einem 
Formgedachtnispblymer gebildet ist , umf afit Eine 
weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, ein Verfahren zur Verleihung der 
Formgedachtniseigenschaft zu schaf fen, welches die 
Verwendung eines Pulvers aus einem 
Formgedachtnispolymer an einem gewunschten Teil 
eines Produktes umf afit, aus einer aus einer 
naturlichen Faser und/oder synthetischen Faser mit 
Hilfe eines Harzklebers hergestellten Bahn besteht. 



Die Faserbahn der vorliegenden Erfindung besteht 



aus einer Bahn Csewabtes Oder nicht gewebtes 
Textile^^ignis) aus natiirlicher und/o^fc 
synthet^Sher Faser und einer darauf wKh Auftragen 
eines Pulvers aus einem Formgedachtnispolymer 
gebildeten Schicht. Das Pulver aus 
Formgedachtsnispolymer wird durch die zwischen den 
naturlichen und/oder synthetischen Fasern 
auftretenden Zwischenraume und auch von den 
Oberf lachenunebenheiten der Bahn festgehalten. 

Die Faserbahn der vorliegenden Erfindung weist den 
folgenden Effekt auf, falls das 
Formgedachtnispolymer eine geeignete 
Glasiibergangstemperatur (im folgenden kurz Tg 
genannt) auf weist und der Bahn die 
Formgedachtniseigenschaf t auf geeignete Art und 
Weise auf die Bahn iibertragen wird. 

In dem Falle, wo das Formgedachtnispolymer eine Tg 
unterhalb der Normaltemperatur (z.B. -5° C) aufweist 
und der Formgedachtnisef f ekt bei einer wesentlich 
hoheren Temperatur als Tg iibertragen wird (z.B. bei 
einer Temperatur, bei welcher das Polymer gerade zu 
flieBen beginnt), wird der Formgedachtnisef fekt der 
Bahn auf folgende Art und Weise verliehen: Die Bahn 
der vorliegenden Erfindung, welche auf eine 
gewiinschte GroBe zurechtgeschnitten worden ist, wird 
in eine Form eingelegt, welche die Bahn zu der 
gewunschten Gestalt formen kann, sodann auf eine 
Temperatur gebracht, bei welcher das Polymer gerade 
zu flieflen beginnt, dort gehalten und schlieBlich 
auf Normaltemperatur abgekiihlt. 



Die so erhaltene Bahn zeigt den gleichen weichen 
Griff wie gewohnliche gewebte Oder nicht gewebte 



Textilerzeugnisse, *:enn sie oei Normaitemperatur 
verwend^Jfeerden, welche hoher als die^^ist. 

DariiberWnaus wird es weder zerkni tter^noch 
verformt, selbst wenn es gewaschen oder iiber langere 
Zeit in einer Kleiderablage belassen wird. 

Enthalt dir erf indungsgemaBe Bahn ein 
Formgedachtnisharz mit einer Tg unterhalb der 
Normaitemperatur und wurde der Formgedachtnisef fekt 
bei einer wesentlich hoheren Temperatur als Tg 
verliehen, kann es vorteilhaf terweise fur 
Bugelfalten von Freizeithosen und fur Falten von 
Rocken zur Anwendung komraen. 

Falls das Formgedachtnispolymer eine Tg iiber 
Normaitemperatur aufweist (beispielsweise ca. 40° C) 
und der Formgedachtnisef fekt bei einer Temperatur 
verliehen wird, bei welcher das Polymer gerade zu 
flieBen beginnt, wird die erhaltene Bahn einen 
harten Griff aufweisen, wenn es auf gewohnliche. 
Weise bei Normaitemperatur eingesetzt wird. Zudem 
kann es knit tern oder deformiert werden, wenn es 
gewaschen oder iiber langere Zeit in einer Garderobe 
belassen wird. In einem solchen Fall jedoch kehrt es 
nach Erhitzen iiber die Tg nicht zu seiner 
ursp rung lichen Gestalt zuriick (f rei von Falten und 
Deformation) . 

Daher findet die erf indungsgemaBe Bahn bei Kragen, 
Mans chet ten, und Schulterpolstern von Gebrauchshemden 
Anwendung, falls es ein Formgedachtnispolymer mit 
einer Tg uber Normaitemperatur enthalt und der 
Formgedachtnisef fekt bei einer Temperatur uber Tg 
verliehen wird. 

Falls das Formgedachtnispolymer eine Tg 



liber Normaltemperatur Eufweist (teispielsweise 40° 
C), kann^^ir Formgedachtnisef f ekt durc^fchitzen und 

Erweichen bei einer geringfiigig hoher en Tempera tur 
als die Tg (anstelle einer hohen Temperatur, bei 
welcher das Polymer gerade zu f lieSen beginnt) 
verliehen werden. Wenn die erhaltene Bahn unter Tg 
abgekiihlt wird, erinnert es sich an die verliehene 
Gestalt, solange es noch weich ist. 

Die so hergestellte Bahn zeigt einen harten Griff 
wenn es bei Normaltemperatur verwendet wird, welche, 
wie im oben erwahnten Fall, unterhalb der. Tg' liegt. 
Selbst wenn es nach dem Waschen oder eihera langeren 
Aufenthalt in einer Garderobe zerknittert oder 
deformiert wird, wird. leicht die ursprungliche 
Gestalt, an welches es sich erinnert, wieder. 
eingenommen, wobei Falten oder die Deformation nach 
Erhitzen iiber die Tg beseitigt wird. Aus diesem 
Gruhd kann es auch vorzugsweise bei Kragen, 
Manschetten und Schulterpolstern von Gebrauchshemden 
zur Anwendung konunen. 

Falls das Formgedachtnis polymer eine Tg unter der 
Normaltemperatur besitzt (beispielsweise ca. -5° C) 
und der Formgedachtnisef f ekt durch Erhitzen und 
Erweichen bei einer geringfiigig hoheren Temperatur 
als die Tg, wie bereits oben erwahnt, verliehen 
wird, kann das erhaltene Blatt iibrigens nicht in der 
einnerten Gestalt bei Normaltemperatur, welche hoher 
als die Tg ist , eirigesetzt werden, Es kann jedoch 
in der erinnerten Gestalt bei niederen Temperaturen 
unterhalb von -5° C in einigen Spezialf alien oder 
speziellen Bedingungen eingesetzt werden. 



Wie oben bereits erwahnt, ist es nicht moglich, den 
Formgedachtniseffekt bei hohen Temperaturen zu 



verleihen, wenn die die erf indungsgemaBe Bahn 
aufbau^^ synthetische Faser nicht s^i hohe 
Temperaturen aushalt, bei welchen das 
Formgedachtnispolymer gerade anfangt zu flieGen. 
Daher sollte ein geeignetes Verfahren zur 
Vermittlung des Formgedachtnisef fekts unter 
Beriicksichtigung nicht nur der beabsichtigen 
Anwendung sondern auch der Widerstandskraf t der 
synthetischen Faser gegeniiber Hitze ausgewahlt 
werden. 

Erf indungsgeraafl basiert der Formgedachtnisef fekt auf 
einem Pulver aus einem Formgedachtnispolymer; 
welches in den Zwischenraumen in den Fasern bleibt 
und an Unebenheiten der Blattoberf lache haftet. Das 
Pulver sollte daher einen geeigneten 
Teilchendurchmesser aufweiseh, so' daB es unter Druck 
deformiert werden kann, der angewandt wird, wenri der 
Formgedachtnisef fekt verliehen wird. Mit anderen 
Worten, der Teilchendurchmesser sollte vorzugsweise 
geringfiigig groBer sein als der Durchmesser der 
eingesetzten Faser. 

Das Pulver aus dem Formgedachtnispolymer beeinf luflt 
den Formgedachtnisef fekt gemaB seiner eingesetzten 
Menge. Je grofier die Menge, desto leichter laBt sich 
der Formgedachtnisef fekt verleihen. Es ware 
schwierig Oder unmoglich, mit einer kleinen Menge an 
Pulver den Formgedachtnisef fekt zu verleihen. Die 
erwunschte Menge sollte sich auf 10-95 Gew.-% des 
Faserbahnblattes belaufen (vor Einsatz des Pulvers) . 

Als Formgedachtnispolymer, welches in der 
vorliegenden Erf indung eingesetzt werden kann, 
lassen sich Urethanpolymere, 

Styrol-Butadienpolymere, kristalline Dienpolymere 
und Norboranpolymere anfiihren. Uber geeignete Wahl 
der Art der Ausgangsmaterialien (Monomere, 



Kettenextender usw.) und uber ilu 
Mischung^fcrhaltnis kann ihre Tg frei 
werden. 



Jbeuert 



Diese Polymere konnen in ein Pulver uberfiihrt 
werden, vorzugsweise mittels sogenannter 
Tief tstemperaturzerkleinerung, in welcher das 
Polymer in Pelletform auf eine auflerst niiedrige 
Temperatur mittels fliissigem Stickstoff herabgekiihlt 
und sodann mit einer externen mechahischen Kraft zu 
einem Pulver zermahlen wird. 

Das Pulver aus einem Formgedachtnispolymer kann auf 
die Bahn in folgender Art und Weise aufgebracht 
werden. Zunachst wird das Pulver mit einem 
Harzkleber vermischt und sodann die Mischung unter 
Verwendung einer Rolle oder ahnlichem auf die Bahn 
aufgebracht. Wahlweise kann die Mischung oder die 
einzelnen Komponenten mittels Bespriihens auf die 
Bahn aufgebracht werden. 

Ein bevprzugtes Beispiel fur ein zur Anwendung 
gekommenen Harzkleber ist ein hoch viskoser Kleber 
aus Polyurethan, welcher in einem Losungsmittel , wie 
beispielsweise Toluol, gelost.ist. Die Menge an 
Harzkleber sollte vorzugsweise 30-70 Volumenteile 
auf 100 Volumenteile an Pulver aus dem 
Formgedachtnispolymer bet ragen. 

Erf indurigsgemaB wird der Faserbahn der 
Formgedachtniseffekt nach folgendero Verfahren 
verliehen. Zunachst wird ein Bekleidungsstiick oder 
irgendein gewunschtes Textilprodukt aus natiirlicher 
und/oder synthetischer Faser hergestellt und sodann 
das Pulver aus Formgedachtnispolymer auf die 
erwiinschten Teile des Kleidungsstiickes mit Hilfe 



eines Harzklebeis aufgetragsn (unter Verwendung 
eines sjQ/s oder ahnlichem) . ^ 

Dieses Verfahren ermoglicht es, den 
Formgedachtnisef fekt nur den Kragen, Manschetten und 
Schulterpolstern von Kleidungsstiicken oder den 
Bugelfalten von Hosen und den Falten von Hemden zu 
verraitteln. Dieses Verfahren ist daher in Bezug auf 
die Menge des eingesetzten Formgedachtnispolymers im 
Vergleich mit herkommlichen Verfahren aufierst 
sparsam. Dariiber hinaus kann dieses Verfahren leicht 
von einem Normalverbraucher eingesetzt werden. 

3. KURZE BESCHRE I BUNG DER ZEICHNUNGEN 

Figur 1 ist eine schematische Darstellung einer 

gerade gefertigten erf indungsgemafien Bahn 
mit Formgedachtnisef fekt. 

Figur 2 ist ein Schnittbild des in Figur 1 

gezeigten Blattes mit Formgedachtnisef fekt . 

Figur 3 ist eine schematische Darstellung des in 
den Figuren 1 und 2 gezeigten Blattes mit 
Formgedachtnisef fekt, welches gerade einem 
NachhartungsprozeB unterzogen wurde. 

4. genaue beschreibung der bevorzugten 
ausfOhrungsform 

Die vorliegende Erf indung wird nun ausfuhrlicher 
unter Bezugnahme auf die folgenden Beispiele 
beschrieben, welche jedoch nicht den Umf ang der 
Erf indung beschranken sollten. 



[1] Hers tel lung des Pulvers eines 
Formgedachtnispolymers 



Zunachst wird Polyuvrethar. nach gewor.nlichem 
Verf ahre^^mafi dem in Tabelle 1 gezeig^^i Ansatz 
hergesteWF, sodann das Polyurethan unt^F- 150° C 
mit fliissigem Stickstoff abgekiihlt und mit einer 
externen mechanischen Kraft pulverisiert . So wird 
ein Pulver aus Formgedachtnispolymer mit einem 
Teilchendurchmesser von 0,1 bis 0,5 nun erhalten. 

Synthese von Polyurethanelastomeren mittels des 
Voradduktverf ahrens. 

Zur Erzielung eines Vorpolymerisats wird zunachst 
ein Diissocyanat und ein Polyol in einem genauen 
molaren Verhaltnis von [NCO]/[OH] reagieren 
gelassen. Nach erfolgter Reaktion wird der 
Kettenex tender in einer Menge zugegeben, die zur 
Erzielung eines molaren Verhaltnisses von 
[Kettenextender]/[Vprpolymerisat] ausreicht. Nach 
Entschaumung wird die erhaltene Mischung zur 
Quervernetzungsreaktion bei einer Temperatur von 80* 
C iiber einen Zeitraum von einem Oder zwei Tagen in 
einem auf konstanter Temperatur gehaltenen 
Trockenofen ausharten gelassen. Dieses Verfahren 
kann mit oder ohne Losungsmittel durchgefiihrt werden. 

Das Verhaltnis E/E* in Tabelle 1 ist definiert durch: 

Spannungskoeffizient bei (Tg - 10*C) 

E/E' = : ~ 

Spannungskoeffizient bei (Tg + 10*C) 

und die Kristallinitat (Gewichtsprozent) wurde 
mittels Rontgenbeugung bestinunt. 



[2] Hei^Pllung einer Bahn mit einem 
Formgedachtnisef fekt 



Herstellungsbeispiel 1 

Ein Pulver aus Polyurethan mit Formgedachtsnisef f ekt 
wurde geroafl Ansatz 2 in Tabelle 1 hergestellt. Durch 
Losen von Polyurethan in Toluol wurde ein 
hochviskoser Kunststof f kleber hergestellt. Das 
Pulver aus Polyurethan und der Kunststof f kleber 
wurdeh in einem Volumenverhaltnis von 100:40 
vermischt. Die Mischung wurde mittels Rollen auf 
durch Rollen laufendes Baumwollgewebe aufgetragen. 
Auf diese Weise wurde eine Bahn, mit einem 
Querschnitt erhalten, wie in den Figuren 1 und 2 
gezeigt, in welchen die Bezugszeichen 2, 3 und 4 
jeweils eine Baumwollf aser , das Polyurethanpulver 
mit Formgedachtnisef fekt und den Kunstharzkleber 
bezeichnen und t die Bahndicke nach dem Auftragen. 

Die Bahn 1 wurde be i ISO'C iiber einen Zeitraum von 5 
Minuten getempert. Die erhaltene Bahn wird im 
Schnitt in Figur 3 wiedergegeben. Es sollte beachtet 
werden, daB die Baumwollf aser 2 flach wurde und das 
Polyurethanpulver 3 mit Formgedachtnisef fekt einen 
glatten Film bildete und die Dicke t: kleiner wurde. 
Dir Bahn wies ubrigens eine Tg von - 10°C auf. 

Herstellungsbeispiel 2 

Eine Mischung aus einem Polyurethanpulver mit 
Formgedachtniseffekt und einem hochviskoseh 
Kunstharzkleber wurde gemaB Herstellungsbeispiel 1 
hergestellt. Die Mischung wurde auf ein nicht 
gewebtes Textilerzeugnis aus Nylon 66 aufgetragen, 
welches be i einer Temperatur von 160 bis 180° C. 



(bei der der TeirperprozeB stat' .ndet) hitzefest 
ist. Nac^psm Tempern unter gleichen Be^^gungen wie 

in Herstellungsbeispiel 1 wurde die in Figur 3 
wiedergegebenen Bahn erhalten. Diese Bahn wies dabei 
eine Tg yon - 10° C auf . 

Herstellungsbeispiel 3 

Eine Mischung aus einem Polyurethanpulver rait 
Formgedachtsniseffekt (gemaB Ansatz 39 in Tabelle 1) 
und einem Kunstharzkleber wurde nach 
Herstellungsbeispiel 1 zubereitet. Die Mischung 
wurde auf ein Baumwollgewebe aufgetragen, gefblgt 
von einem TemperprozeB nach gleicher Art und Weise 
wie in Herstellungsbeispiel 1 beschrieben. Es wurde 
die in Figur 3 gezeigte Bahn erhalten. Die Bahn wies 
dabei eine Tg von 40° C auf. 

Herstellungsbeispiel 4 

Eine Mischung aus einem Polyurethanpulver mi t 
Formgedachtnisef fekt und einem hochviskosen 
Kunstharzkleber wurde gemaB Herstellungsbeispiel 3 
zubereitet. Die Mischung wurde auf ein nicht 
gewebtes Textilerzeugnis aus Polypropyien 
aufgetragen, welches bei einer Temperatur von 160 a 
C (bei der der TemperprozeB durchgefiihrt wird) 
hitzefest war. Nach Tempern bei 150° C iiber einen 
Zeitraum von 4 Minuten wurde eine Bahn, wie in Figur 
3 gezeigt, erhalten. Diese Bahn wies dabei eine Tg 
von 40° C auf. 

[3] Verwendung einer Bahn mit Formgedachtnisef fekt 
Verwendungsbeispiel 1 . 

Jedes der nach den Herstellungsbeispielen 1 und 2 
hergestellten Bahnen wurde umgef altet und in einer 
zur Herstellung von Hosenfalten geeigneten PreBform 



erhitz^_Die Heiztempera tui: betrug ca. 150° C, bei 
welche^Pemperatur Polyurethan (gemafi^psatz 2) 

gerade zu fliefien beginnt. Die gefaltete Bahn wurde 
bei dieser Temperatur iiber einen Zeitraum von 5 
Minuten gehalten und sodann auf Zimmertemperatur 
abgekiihlt. Auf diese Weise erhielt die Falte den 
Formgedachtnisef fekt . 

Diese Bahnen wiesen genau den gleichen Griff auf wie 
Bauniwollgewebe oder nicht gewobenes Textilgewebe aus 
Nylon 66, wenn es bei Zimmertemperatur verwendet 
wurde. ■ * . 

Sodann wurden diese Bahnen iiber einem Zeitraum von 
einer Stunde unter Verwendung einer Waschmaschine 
gewaschen und getrocknet. Sie knitterten nicht, 
behielten jedoch ihre Falten. 

Verwendungsbeispiel 2 

Jede der in den Herstellungsbeispielen 3 und 4 
erhaltenen Bahnen wurde in einer Preflform zur 
Erzeugung fiir For men fiir Schulterpolster erhitzt. 
Die Heiztemperatur betrug ca. 150°C, bei der das 
Polyurethan (gemaS Ansatz 39) gerade zu f lieBen 
beginnt / Die geformte Bahn wurde iiber einen Zeitraum 
von 5 Minuten bei dieser temperatur gehalten und 
sodann auf Zimmertemperatur abgekiihlt. Damit wurde 
der Form der Schulterpolster ein 
Formgedachtnisef fekt verliehen. 

Diese Bahnen ergaben einen ziemlich harten Griff, 
obwohl dieser nicht so hatt wie bei 
Kunststoffscheiben war. Es behielt den Griff von 
gewebtem und nicht gewebtem Textilerzeugnis und 
fiihlte sich auch nicht unangenehm an, selbst wenn es 
iiber langere Zeit in Kontakt mit menschlicher Haut 
gehalten wurde. 



Sodann wurden diese Blatter mit der form von 
Schulte^^stern uber einen Zeitraum Stunde 
unter Verwendung einer Waschmaschine gewaschen und 
getrocknet. Sie knitterten leicht und verloren ihre 
Form; sie gewannen jedoch unter Verlust der Falten 
und Verformung ihre urspriingliche Gestalt zuruck. 
Sie behielten ihre Gestalt, selbst wenn sie unter Tg 
abgekiihlt wurden. 

Wenn sie in Kontakt mit menschlicher Haut erwarmt 
wurden, anstatt raittels eines Haartrockners, 
gewannen sie ihre urspriingliche Gestalt innerhalb 
von 20 Sekunden bis 1 Minute unter Verlust von 
Falten und Verformungen zuruck* 

Verwendungsbeispiel 3 

Jede der in den Herstellungsbeispielen 3 und 4 
erhaltenen Bahnen wurde erhitzt und bei 50° C 
erweicht (was hoher als Tg ist) und umgefaltet. Die 
gefaltete Bahn wurde zwischen zwei flachen Platten 
gehalteh und unter einem Druck von 0,5 bis 2,0 
kp/mm 2 unterhalb Tg abgekiihlt, so dafl der 
gefalteten Form ein Formgedachtsnisef fekt verliehen 
wurde. 

Diese Blatter zeigen, wie in Verwendungsbeispiel 2, 
einen ziemlich harten Griff bei Zimmertemperatur, 
obwohl nicht so hart wie bei Kunststoff platten. Es 
behielt den Griff von gewebtem und nicht gewebtem 
Textilerzeugnis und fiihlte sich nicht unangenehm an, 
selbst wenn es in Kontakt mit menschlicher Haut iiber 
langere Zeit gehalten wurde. 

Daraufhin wurden diese gefalteten Bahnen iiber einen 
Zeitraum von 1 Stunde unter Verwendung einer 
Waschmaschine gewaschen und getrocknet. Sie 



knittertgn leicht und verloren ihre Gestalt; sie 
gewanndj^edoch ihre urspriingliche Ge^^t unter 
Verlust von Falten und Verformung zuruck, wenn sie 
uber Tg rnit einem Haartrockner erhitzt wurden. Sie 
behielten ihre Gestalt selbst dann bei, wenn sie 
unterhalb Tg abgekiihlt wurden. 

Wenn sie in Kontakt mit menschlicher Haut anstelle 
eine Haartrockners erwarmt wurden, gewannen sie ihre 
urspriingliche Form innerhalb von 20 Sekunden bis 1 
Minute unter Verlust von Falten und Verformung 
zuruck. 

[4] Anwendung des erf indungsgemafien Verfahrens 
Anwendungsbeispiel 1 

Ein Gebrauchshemd wurde aus Baumwollgewebe 
hergestellt* Kragen, Manschetten und Frontleisten 
wurden mit der gleichen Mischung eines 
Polyurethanpulvers mit Formgedachtsnisef f ekt und 
einem Kunstharzkleber wie in Herstellungsbeispiel 1 
unter Verwendung eines Zerstaubers bespriiht, wie er 
im Haushalt zur Anwendung kommt. Nach dem Tocknen 
wurden diese Teile des Hemdes wie gewohnlich mit 
einem Haushaltsbiigeleisen gebugelt, so daB sie sich 
an ihre Form erinnerten. 

Das Hemd ftihlte sich wie gewohnliches Baumwollgewebe 
bei Zimmertemperatur an. 

Das Hemd wurde in einer Waschmaschine 1 Stunde lang 
gewaschen und getrocknet. Kragen, Manschetten und 
Kriopfleiste knitterten uberhaupt nicht; aber andere 
Teile wiesen eine groBe Anzahl von Falten auf . 



Anwendungsbeispiel 2 



Eine Tasche wurde aus eirem nicht gewebten 
Textilerjftgnis aus Nylon hergestellfc, Riches bei 
einer Temperatur von 170° C hitzeresistCTt war. 
Diese Tasche wurde mit der gleichen Mischung eines 
Polyurethanpulvers mit Formgedachtnisef fekt und 
einem Kuristharzkleber wie in Herstellungsbeispiel 3 
bespriiht, auf die gleiche Art und Weise wie in 
Verwendungsbei spiel 1. Nach dera Trocknen wurde der 
bespriihte Teil der Tasche mit einem 
Haushaltsbugeleisen geplattet, so daO die f lache 
Form im Gedachtnis gespeichert wurde. 

Der bespriihte Teil der Tasche fiihlte sich auBen hart 
an, behielt jedoch innen den gleichen Griff wie ein 
normales nicht gewebtes Textilerzeug.nis. 

Diese Tasche wurde iiber einen Zeitraum von 5 Stunden 
in einer Waschmaschine gewaschen und getrocknet. Der 
bespriihte Teil knitterte leicht und verlor seine 
Form und andere Teile wiesen eine groBe Anzahl von 
Falten und zahlreiche Verformungen auf. 

Wenn die Tasche unter Verwendung eines Haartrockners 
auf iiber 50° C erwarmt wurde, stellte der bespruhte 
Teil seine ursprungliche Gestalt unter Verlust von 
Falten und Verformung innerhalb weniger Minuten 
wieder her; andere Teile jedoch blieben zerknittert 
und verforirit. 

Wie oben angefuhrt, ruft die vorliegende Erfindung 
die folgenden Wirkungen hervor: 

(1) Die Erfindung ermoglicht es, einen 

Formgedachtniseffekt sehr leicht auf gewebtes 
und nicht gewebtes Textilerzeugnis aus 
naturlicher und/oder synthetischer Faser zu 
iibertragen. 



(2) Di?(^:f indungsgemafle Faserbahn mi ^p 

Formgedachtniseffekt kann auf verschiedenen 
Wegen in verschiedenen Anwendungsgebieten in 
Abhangigkeit von der Tg des Polymerpulvers rait 
Formgedachtniseffekt und des Verfahrens zur 
Ubertragung des Formgedachtniseffekt verwendet 
werden. Sie kann in einem breiten Bereich 
zwischen kalt und warm angewandt werden. 

(4) Das erf indungsgemafle Verfahren kann bei Kragen, 
Manschetten, usw. von bereits getragener Oder 
Konfektionskleidung zur Anwendung komrnen. Es ist 
fur die Verwendung im Haushalt geeignet. Es kann 
leicht auf verschiedenen Wegen fur verschiedene 
Zwecke angewandt werden. 



EP 89 1 1 9 468.0 / 0 367 039 




Ansprviche 



1. Gewebtes oder nicht gewebtes, Fasern 
enthaltendes Textilerzeugnis mit 
Formgedachtniseffekt, welches einen Stoff aus 
einer nattirlichen und/oder synthetischen Faser 
und eine Schicht umfaBt, welche dadurch gebildet 
wird, daB auf dem Stoff eine Mischung aus einern 
Pulver eines Formgedachtnispolymers und einem 
Klebeharz aufgebracht wird, wobei dieses Pulver 
eines Formgedachtnispolymers in einer Menge von 
10 bis 95 Gew.-^% des gewebten oder nicht 
gewebten Textilerzeugnisses eingesetzt wird und 
einen Teilchendurchmesser aufweist, welcher 
grofler ist als der Durchmesser der verwendeten 
Faser. 

2. Verfahren, urn einem gewebten oder nicht gewebten 
Textilerzeugnis aus natiirlicher und/oder 
synthetischer Faser einen Formgedachtniseffekt 
zu verleihen, bei dem die Mischung aus einem 
Pulver eines Formgedachtnispolymers und einem 
Klebeharz auf dieses gewebte oder nicht gewebte 
Textilerzeugnis aufgetragen wird, wobei das 
Pulver in einer Menge von 10 bis 95 Gew.-% 
dieses Textilerzeugnisses eingesetzt wird und 
einen Teilchendurchmesser aufweist, der groBer 
ist als der Durchmesser der verwendeten Fasern. 

3. verfahren zur Verleihung des 
Formgedachtniseffekts gemaB Anspruch 2, bei dem 
das Pulver des Formgedachtnispolymers 
hergestellt wird, indem das 
Formgedachtnispolymer in Pellet-Form auf eine 



auGerst nied*:ige Tenperatur nxit Hilfe eines 
vei^Bssigten Gases herabgekiihlt ^^sodann mit 

einer von auflen einwirkenden mechanischen Kraft 
zermahlen wird, 

4. Verfahren zur Verleihung des 
Formgedachtniseffektes gemaB Anspruch 2, bei dem 
das Klebeharz hochviskos ist und durch Auflosen 
von Polyurethan in einem Losungsmittel 
hergestellt wird. 

5. Verfahren zur Verleihung des 
Formgedachtnisef fekts gemaB Anspruch 2, bei 
welchem das Klebeharz in einer Menge von 30 bis 
70 Volumenteilen des Pulvers des 
Formgedachtnispolymers eingesetzt wird. 
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